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Pour produire une tonne d'aluminium il faut :
Na............................       2.800 kilogrammes.
Chlorure double 2(Na Cl) Al2 Clfi............      10.200          —
Cryolithe.........................       3.700         —
Charbon (brûlé au foyer)................              8 tonnes.
La fabrication de 2.870 kilogrammes de Na exige :
Soude caustique.....................     20.000 kilogrammes.
Carbure de fer. . j ^ ^og. f C1?°^on:' ' " ]       3 200 (     460 kilog. de limaille de fer.. j       *•-""
Creuset en acier....................           2l,o
Charbon brûlé au foyer.................              75 tonnes.
10.200 kilogrammes de chlorure double exigent:
Sel marin........................        3.700 kilogrammes.
Alumine.........................       5.000          —
Chlore.........................        7.000          —
Charbon.........................          180 tonnes.
Le chlore est préparé par le procédé Weldon; 7.000 kilogrammes exigent :
H Cl..............................        82 tonnes.
GaO, CO-...........................          7     —
CaO............................         14      —
MnO8.............................      460     —
Si on applique à ces qualités les prix du commerce et qu'on y ajoute les frais généraux et la main-d'œuvre, on aura le prix de revient de 1*aluminium.
Procédé Netto.
Ce procédé est appliqué par la Société « The Alliance », dont l'usine est à Walsend-on-Tyne, près Newcastle.                                 j-            ~ -            ^
La fabrication comprend deux opérations principales^ ~              —
1° La fabrication du sodium par la soude et le charbop (procédé du professeur Netto, de Dresde);                                                   -"" -.           * - /
2° La fabrication de l'Ai, par l'action du sodium sur l^fyolitflne, fluor»fex' double de sodium et d'aluminium qu'on peut faire venir du Groenland:
Le procédé Netto permet d'obtenir de grandes quantités de Na à l'état de pureté parfaite : on m'a assuré qu'il revient à 4f,50 le kilogramme.
La cryolithe se tire du Groenland et revient à 625 francs la tonne. Ce prix élevé tient au prix des frais de transport, en grande partie, mais principalement au monopole que les américains ont établi sur les gisements du Groenland. C'est pourquoi la Société « l'Alliance » se préoccupe de la fabrication artificielle de la cryolithe et elle espère aboutir sous peu.
ENCYCLOP.  CHIM.                                                                                                                                       *té établi par M. Anderson (article précité), et, comme il n'y a pas dans le détail de grandes différences avec les calculs de l'Engineering, je me borne à reproduire ceux de W. Anderson.
(1) L'usine de l'Aluminium company, qui exploite le procédé Costner, est située à Oldham station a Olburry, près Birmingham, chemin de fer du Gréât Western. :                                 'a suite de ce travail nous permettra de juger certaines installations existantes d'après les principes que nous venons d'émettre, et nous commencerons immédiatement par la description des procédés en usage.ntes pour établir une loi générale.3     laitons à teneur élevée obtenus à Kroges doivent leur fragilité; il est probable
